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@ Llnvention conceme la reparation d'un enduit defectueux. 

On applique entre I'enduit et son support et/ou sur I'enduit 
une composition adherente comprenant essentiellsment de 
I huite de lin. de I'essence de terebenthine, un siccatif et du 
pt§tre. 

^invention s'applique notamment a ia reparation des enduits 
presentant des decollements. des fissurations, des insuffi- 
sances de durete ou dlmpermeabilite, des erosions et autres 
degradations, notamment les enduits au mortier ou au pl§tr& 
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La pr£sente invention concerne la repara- 
tion d'un enduit defectueux. 

Ii peut arriver gu'un enduit existant, 
par exemple un enduit au mortier ou un enduit au plStre, 
applique sur un support/ par exemple du beton banche , fin ou 
grossier, des parpaings , des briques, pr^sente un certain 
nombre de ddfaucs : decollements, f issurations , insuffisance 
de durete ou d 1 impermeabilite , erosion et autres degradations, 
aspect mediocre, apparition de spectres, etc., 

Une solution radicale pour restaurer la 
situation consiste k eliminer I'enduit et k revenir au 
support sur lequel on applique un nouvel enduit. 

La presente invention vise h eviter cette 
solution particulierement on£reuse. 

En d' autres termes, la presente invention 
vise St permettre de r^parer I'enduit defectueux, en le 
conservant en place, sans necessiter une preparation particu- 
li&re de I'enduit ou du support. 

On y parvient, selon la prdsente invention, 
au moyen d'une composition qui adhere parfaitement dans les 
interstices entre I'enduit et le support, mime en presence 
de poussi&re, ainsi que dans les fissures de I'enduit et qui 
est apte k former un film durci et impermeable. 

Cette composition comprend essentiellement de 
l'huile de lin, de l'essence de terebenthine, un siccatif 
et du platre. 

Des proportions typiques de ces constituants 
sont les suivantes : 

huile de lin 15-25 % 

essence de terebenthine ...28-46 % 

Platre 10-25 % 

Siccatif ## 3 _ 10 % 

Les pourcentages indiques sont des pourcen- 

tages en poids. 
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De preference , la composition comprend 
egalement par exemple 10 a 25 % en poids de blanc de zinc 
broy£ . 

Pour faciliter le durcissement de la 
composition dans les interstices entre le support et l'en- 
duit oil la composition se trouve a l'abri de l'air, il est 
pr£conis£ de lui incorporer un durcisseur. On choisit le 
durcisseur parmi les durcisseurs habitue llement utilise 
avec les r£sines, en ne retenant que les durcisseurs 
compatibles avec la composition, c'est-a-dire qui ne provo- 
quent pas de separation dans le melange des constituants ni 
un durcissement premature de la composition. 

Les exemples de durcisseur compatibles sont 
les isocyanates et le napht^nate de cobalt, par exemple en 
proportion inf^rieure a 2 % en poids. 

La composition peut comporter d'autres 
composants, par exemple une charge comme le sable de 
Fontainebleau et un pigment, lorsique la composition est 
destinde a apparaitre en surface. 

La composition peut £tre livree sur chantier 
en un seul bidon ou elle peut &tre conditionn£e en deux 
bidons a m^langer au moment de I'emploi. 

La viscosity de la composition est r^glde en 
fonction du mode d 'application de la composition et en 
fonction de la porosity du support. On peut notamment jouer 
sur le pourcentage et la nature des charges pour obtenir 
la viscosity d£sir£e. 

Dans tous les cas, la composition est 
soigneusement mdlangee avant I'emploi. 
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EXEMPLE .- 

A titre d'exemple typique, on indique' ci~apres 
une composition ccr.fofne a I 1 invention : 



huile de lin 17 % 

5 Essence de t6rdbenthine 34 % 

Siccatif 6 % 

Blanc de zinc brcye IS % 

Isocyanate ou naphtdnate de 

cobalt (durcisseur) 0,5 

Piatre , 17 % 

10 Sable de Fontainebleau 7 % 

Pigment C,5 % 



Les pourcentages indiouds sont des pourcenta- 
ges en poids et les valeurs indiquees sont approximatives . 

Inject^e par gravite dans des perforations 
15 inclin£es, cette composition adhere et remplit les inters- 
tices entre le support et l'enduit et en assure 1' adherence 
m§rae en presence de poussiere ou de traces de corps gras 
sur le support (huiles de d£cof f rage. . • ) 

La composition peut egalement §tre appliqude 
20 a la taloche pour colmater les fissures ou pour remplacer 
des parties d'enduit tombdes et elle adherera comme 
ci-dessus mSme en presence de poussieres ou de traces 
grasses. 

Elle peut egalement §tre appliqude en 
25 'badigeon a la brosse ou au rouleau, ou projetee au pistolet, 
pour constituer un parement durable, impermeable, dur et 
d f aspect agrdable sur l'enduit degrade. Son adherence sera 
parf aite du fait de son accrochage profond par penetration 
en profondeur. 

30 Le modele d f elasticity de la composition 

durcie est du meme ordre que celui d'une macohr.erie. 
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Le film forme par la composition est un film 
qui "respire", permet 1 'evaporation de l'eau et protege le 
support centre la penetration des pluies battantes et des 
eaux de ruissellement . 

Si on le ddsire, la composition peut comporter 

un agent mouillant. 

L 1 invention n'est pas limited a cet exemple 
precis et peut contenir des composants supplement aires, par 
exemple plusieurs huiles vegetales, plusieurs solvants, 
plusieurs siccatifs, etc.,. 
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REVINDICATIONS 



K. Composition adhe*rente pour la reparation d'un 

enduit de*fectueux, notamment un enduit presentant des 
d£collements ei/ou des fissurations et/ou des insuf f isances 
de durete" ou d ' i-perm^abilite , cette composition comprenant 
essentiellement de l ! huile de lin, de l'essence de tere- 
benthine, un siccatif et du platre. 

2j_ Composition adh^rente selon la revendication 1 , 

caract£rise"e en ce quelle comporte 15 a 25% en poids 
d'huile de lin, 28 h 4 6% en poids d 1 essence de ter£benthine, 
10 a 25% en poids de plStre et 3 a 10% en poids de siccatif.. 
2i Composition selon la revendication 1 ou 2, 

caract£ris£e en ce qu'elle comprend 10 'h 25% en poids de 
blanc de zinc broye\ 

4^ Composition selon l'une des revendications 1 & 3, 

caractdrisge en ce qu ! elle comprend un durcisseur. 
5^ Composition selon la revendication 4, caract£ris£e 

en ce que le durcisseur est un isocyanate ou un napht^nate 
de cobalt* 

6^ Composition selon l'une des revendications 1 It 5, 

caract«*risee en ce quelle comprend du sable de Fontainebleau 
ou une autre charge. 

2i Composition selon la revendication 6, caracterisee 

en ce qu'elle comprend un pigment. 

L— Procede pour reparer un enduit d£fectueux presentant 

des decollements et/ou des fissurations et/ou des insuffi- 
sances de durete ou d ' impermeability , ce proc£de* consistant 
k mdlanger soigneusement les constituants d'une composition 
selon l'une des revendications 1 h 7 et h appliquer la 
composition entre l'enduit et son support et/ou sur 1 'enduit, 
sans preparation du support ou de l 1 enduit. • 
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